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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(3) Datentragerkarte in Form sines Kunststoff-Kartenlaminats 

(§) Die Erfindiing bezieht sich auf ain Verfahren zur Herste!- 
(ung einer Datentragerkarte in Form eines Kunststoff-Kar- 
tenlaminats, bestehand a us einem ein- oder mehrschichti- 
gen Kartenkern (10A), wobei auf einer oder beiden Seiten 
des Kartenkerns (10A) eine transparente Kartendecksicht 
(12A) angeordnet ist und zwischen dem Kartenkern (10A) 
und der Kartendecksicht (11 A) eine diese dauerhaft verbin- 
dende Kfebeschicht (12A) angeordnet ist. Die Klebebe- 
schichtung (12A) wird a us einer waSrigen Dispersion eines 
Polyestar-Polyurethan-Elastomers und/oder eines Acrylatco- 
polymers mit einem polyfunktionafen Isocyanat-Vemetzer 
und einem Verdickungsmittel hergestellt 
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Beschr j^g gute mechanisl igenschaften (z. B. hohe Belastbar- 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Datentragerkarte "BSSSSS^ » 

■ in Form eines Kunststoff-Kartenlaminats. Derartige Ivester K mSHE ~ urte " < ^ ckschic ht aus Po- 

Karten haben als Ausweiskarten, BankkartenS , dT^S" wSS^S^J^ 

karten, Zugangsberechtigungskarten fur Mobilfunknet- schicht aufzuranhon p;„» . S-'iu , R - a ™ n 1 cleclc - 

ze(GSM-Karte4Krankenversichertenkanen,Telefon- ^Z^^^fS^}?^^^"?^ 

karteneinegroBeVerbrei^nggefundenEin^erTeil SnToke^^ 

der Datentragerkarten tst dabei als Chip- und/oder Ma- Aufeabe der ErfinA.no fcVfc Tu • ^ S 1 S ! 

gnetstre ifenkane ausgebildet Besting Daten (Name w HeSg ^ SSS^JS" SJ'dS 

des Kartenmhabers, Photo, Kartennummer, Name des Kunsmoff-Kartenlam ™k fmt^v. j emeS 

Kartenherausgebers etc) werden oftmals auf Datentra- SStriSSfettuSeS^f "T 

gerkarten aufgedruckt Neben der Bedruckung mit Da- KarteSSSt TSSS wobKSf^*^ 

ten we,sen die meisten Datentragerkarten auf der Vor- dauerhafte Hatlmg def SSntataE S d"m 

der- und/oder Riickse.te aufwendige Druckmotive auf. 15 Kartenkern zu gewihrieisten i« i^ZZZT t 

Vieie Karten, insbesondere Kreditkarten. weisen zur tenkemin^K^ 

Darstellung von kanenmhaberbezogenen Da.en eine ^S^SiS^S^S^tSL be 

Hochpragung auf, wobei diese Daten von der Karten- reitgesteUt und auf diese FoL ™ S Fohe . be " 

ruckseite zur Kartenvorderseite hin reneffdrmig durch- KJebeSStmf eiSS? JZZ AusMdung emer 

gepragt werden. Derartige Hochpragungen werden 20 ^S^ZSSSSSSS!!^ 1 ' 1 ^ 

verwendet, um die kaneninhaberbezogenen Daten mit eines AaUua£*m»J? * * o", 

Hilfe eines Abdruckvorganges , B. aufeinen Zahlungs- ^^hSSSS^SSSfS SST 

Datentragerkarten £ Form eines Kunststoff- Karten- 25 ^vJBKSKfiSSff ^^T^ 
laminats bestehen aus einem ein oder mehrschichtigen und dami die P t < 211 erhohen - 
Kartenkern, der auf der Vorder- und/oder RucSe S. w?r3 ^SBSSJSSTh? ^ 

ganz oder teilweise bedruckt ist Zum Schutz des Druk- Nach dem A^h^Zr S^^ beigemengt 
kes und des KartenkSrpers selbst vor schadlichen Urn- werden 1L ^^K e ^2 S Z P l^ lOT f C ^ t 
welteinflflssen (z. B. Feuchtigkeit) und zur Verbesserung 30 IS^^SSSSSS^ n ^ Ein " 

2TSS aSMSSttBSE • P ft 

rendes PolyethylenterephthaJat einerseits sehr gut aL hX £SS^jSS£SlS^ ( } ^ " ^ 

Material fur transparente KartendeckschichtenTwah- ScluchSfoA iff JESS? E~ S^E" a Jf 4 

rend es andererseits durch Zugabe von Farbstoffen und hen bCTorzuet' am thlSiS ^ J^? tCn 
Pigmenten leicht in gezielter Weise eingefarbt werden 65 MySre^b^^S^L^ 1 ?^ 6 ^ 

kann und sich somit ebenfalls sehr gut als Material fur des Kuw^miZ^Si ' m be ' den SeKen 

2. B. weiB eingefarbte Kartenkerne eignet. Kunststoff- rSJESSSSSSS UBX^Tn^ 

karten aus diesem Materia, haben daruber hinaus sehr zugt aus ^IS^^SS^SSSZ 
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lyester besieht. Die Haftung der .endeckschichten 
(UA, UB) auf dem Kanenkern (luj geschieht jeweils 
uber KJebeschichten (12A, 12B). Fig. 3 zeigt einen stark 
vergroflerten Ausschnitt ("A") aus dem Schichtaufbau, in 
dem die Klebebeschichtung (12A) zwischen der Karten- 5 
deckschicht (11 A) und dem Kartenkern sichtbar ist Auf 
der Schicht (10A) des Kartenkems (10) sind aufgebrach- 
te Dnickbilddaten (13) zu erkennen. 

Die Haftung der Kanendeckschichten (11 A, UB) 
wurde jeweils mit einem Schaltest durchgefiihrt Dabei 10 
wird die Kanendeckschicht (UA, 1 1B) unter einem 
Winkel von 180° vom Kartenkern (I OA) abgezogen, wo- 
bei die dazu notwendige Kraft gerhessen wird So ergab 
sich beispielsweise fiirdie Haftung einer PCTG-Karten- 
deckschicht (11 A), die eine aus einer waBrigen Poly- 15 
ester-Polyurethan-EIastomer-Dispersion mit einem 
polyfunktionalen Isocyant-Vernetzer hergestellte Kle- 
bebeschichtung (12A) aufwies. auf einer PCTG-Karten- 
kernschicht (10A) ein auBerst guter Haftwert von ca. 25 
N/cm, 20 

Fur die Haftung einer PCTG- Kanendeckschicht 
(11 A), die eine aus einer waBrigen Dispersion eines 
Acrylatcopolymers mit einem polyfunktionalen Isocy- 
ant-Vernetzer hergestellte Klebebeschichtung (12A) 
aufwies, ergab sich auf einer PCTG-Kartenkernschicht 25 
(10A) ebenfails ein sehr guter Haftwert von ca. 15 N/cm. 

Selbst nach einem 10 Tage dauerenden Salzspriihtest 
betrug die Haftung noch 10 N/cm, wobei 10 N/cm be- 
reits ein typischer Wert fur die Haftung unter normalen 
Bedingungen von Kartendeckschichten mit den bisher 30 
bekannten Klebeschichten auf der Basis organischer 
Losungsmittel ist 

In Versuch hat sich gezeigt, daB die auf Basis waBri- 
ger Dispersionen hergestellten Klebebeschichtungen 
(12A, 12B) fur Kartendeckschichten (11 A, 11B) auch zur 35 
Verbindung von Kartenkernen (10) aus PVC oder PC 
"mit Kartendeckschichten (11 A, UB) aus PVC, PC oder 
Polyester geeignet sind 

Neben dem Bedrucken der Kartenkernschicht (10, 
10A) — vgL Fig. 3 — werden aus Grunden der Fal- 40 
schungssicherheit und Haltbarkeit oftmals bestimmte 
Daten beispielsweise eine Kartennummer mit Hilfe der 
Laserbeschriftung aufgebracht Wird die Laserbeschrif- 
tung beispielsweise auf der Kartenkernschicht (10, 10A) 
und durch die transparente Kanendeckschicht (UA) 45 
hindurch aufgebracht so wird dem Material, das fur die 
Kartenkernschicht (10, 10A) verwandt wird ein Laserad- 
ditiv beigemengt Soli die Laserbeschriftung in der Kar- 
tendeckschicht (UA) erfolgen, so enthalt diese ein die 
Laserstrahlung absorbierendes Laseradditiv. Daruber 50 
hinaus ist es vorgesehen, auch der Klebebeschichtung 
(12A) ein Laseradditiv beizumengen, damit eine Be- 
schriftung auch in diesem Bereich erfolgen kann. 

Patentanspruche 55 

1. Verfahren zur Herstellung einer Datentragerkar- 
te in Form eines Kunststoff-Kartenlaminats, beste- 
hend aus einem ein- oder mehrschichtigen Karten- 
kern (10), wobei auf einer oder beiden Seiten des so 
Kartenkems (10) eine transparente Kanendeck- 
schicht (1 1A, UB) angeordnet ist und zwischen dem 
Kanenkern (10) und der Kanendeckschicht (UA, 
UB) eine diese dauerhaft verbindende Klebe- 
schicht (12A, 12B) angeordnet ist 55 
dadurch gekennzeichnet, daB 

— eine transparente Folie bereitgestellt wird 
und auf diese Folie zur Ausbildung der Klebe- 
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beschichtur.^,2A, 12B) eine Schicht einer 
waBrigen Dispersion eines Polyester-Polyure- 
than- Elastomers und/oder eines Acrylatcopo- 
lymers 

— mit einem polyfunktionalen Isocyanat-Ver- 
netzer 

— und einem Verdickungsmittel aufgebracht 
wird, 

— nach dem Ausharten der waBrigen Disper- 
sionsschicht aus der so beschichteten Folie Bo- 
gen oder Einzel-Kanendeckschichten (UA, 
1 1 B) hergestellt werden, 

— die Bdgen oder Einzel-Kanendeckschich- 
ten (UA, UB) in einer Laminatpresse unter 
dem EinfluB von Druck und Warme mit Kar- 
tenkernbogen oder Einzel-Kanenkernen (10) 
verbunden werden und im Falle der Bogen zu 
Einzelkarten (1) weiterverarbeitet werdea 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB in die waBrige Dispersion zur Ausbil- 
dung der Klebebeschichtung (12A, 12B) ein Laser- 
additiv eingebracht wird 

3. Datentragerkane, welche nach dem Verfahren 
von Patentanspruch 1 hergestellt ist, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Klebeschicht (12A, 12B) eine 
Polyester-Polyurethan-Komponente und/oder 
Acrylatcopolymerkomponente, eine polyfunktio- 
nelle Isocyanat-Komponente und ein Verdickungs- 
mittel aufweist 

4. Ausweiskane nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Kanenkern (10) aus thermisch 
nicht rekristallisierendem Polyethylenterephthalat 
besteht. 

5. Datentragerkane nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Kanenkern (10) aus PVC 
besteht 

6. Datentragerkane nach einem der vorstehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Kar- 
tendeckschichten) (UA, UB) aus thermisch nicht 
rekristallisierendem Polyethylenterephthalat be- 
steht(en). 

7. Datentragerkane nach einem der vorstehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Kar- 
tendeckschichten) (UA, UB) aus Polycarbonat 
(PC) besteht(en). 

8. Datentragerkane nach einem der vorstehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die.Kar- 
tendeckschicht(en) (UA, UB) aus Polyvinylclorid 
(PVC)besteht(en). 

9. Datentragerkane nach einem der vorstehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der Kar- 
tenkern (10, 10A, 10D) auf der Vorder- und/oder 
Ruckseite bedrucktist 

10. Datentragerkane nach einem der vorstehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB das Kar- 
tenkernmaterial und/oder das Material der Kanen- 
deckschicht(en) ein Laseradditiv enthalt 

11. Datentragerkane nach einem gekennzeichnet, 
daB die Klebebeschichtung zwischen dem Karten- 
kern und der Kanendeckschicht ein Laseradditiv 
enthalt 



Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 



